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(57) Die Erfindung betrift eine Zusammensetzung, 
enthaltend A) ein organisches polymeres Material und 
B) ein Stabilisatorengemisch, bestehend b1) aus a-To- 
copherol, b2) aus einerfesten Polyhydroxyverbindung, 
welche ausgewahlt wird aus der Gruppe bestehend aus 
Triglycerin, Ditrimethylolpropan, Dipentaerythritol, Tri- 



pentaerythritol, D-Mannitol, D-Sorbitol und Xylitol Oder 
b3) aus einem Saure bindenden Material oder einer Mi- 
schung aus den Bestandteilen b2) und b3). Weitere Ge- 
genstande der Erfindung sind das Stabilisatorgemisch 
B) sowie dessen Verwendung zur Stabilisierung von po- 
lymeren Materialien insbesondere Lebensmittelverpak- 
kungen. 
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Beschreibung 

Die Erfindung betrifft eine Zusammensetzung welche A) ein polymeres Material, B) eine Stabilisatormischung aus 
a - Tocopherol, eine feste Polyhydroxyverbindung und/oder eine Saure bindende Verbindung enthalt. Weitere Gegen- 
5 stande der Erfindung sind die Stabilisatormischung als solche sowie deren Verwendung zur Stabilisierung von Poly- 
meren, insbesondere von Lebensmittelverpackungen. 

Die Stabilisierung von Polymeren wie z. B. Polyethylen oder Polypropylen mit Vitamin E (a - Tocopherol) ist seit 
langem bekannt und zum Beispiel in der WO 90/07547 beschrieben. Ein Nachteil dieses Stabilisators ist die Farbent- 
wicklung, die bei hoheren Temperaturen auftritt. 
w Die Verringerung dieser Verfarbung durch a - Tocopherol, insbesondere der Vergilbung wahrend der Verarbei- 

tungsschritte, wurde mit einer Reihe von Polyhydroxyverbindungen in der WO 93/10175 beschrieben. 

Nachteilig bei dendort erwahnten Polyhydroxyverbindungen ist, dass es sich urn flOssigeoderniedrig schmelzende 
Verbindungen handelt, die zusammen mit a - Tocopherol, welches selbst ein oliges Material mit einem Schmelzpunkt 
von 2,5-3,5° C ist, eine olige bis schmierig pastose Zusammensetzung ergeben. 
15 Solche Ole oder Pasten sind jedoch fOr die Einarbeitung in zum Beispiel Polymergranulate nur schlecht geeignet, 

da sie an den Wandungen der Vorrats- und Mischbehalter kleben bleiben. Beim Extrudieren kann es dadurch zu in- 
homogenen Verteilungen kommen. 

Aus anwendungstechnischer Sicht besteht daher das Bedurfnis, eine feste Stabilisatorzusammensetzung ohne 
irgendwelche Tragerstoffe zu haben, die auf einfache Weise dem Polymer zugefugt und extrudiert werden kann. 
20 Die vorliegende Erfindung stellt solche Stabilisatorgemische bereit, die mit organischen polymeren Materialien 

feste Zusammensetzungen ergeben, welche ohne im Extruder olige Abscheidungen zu hinterlassen, verarbeitet wer- 
den konnen. 

Die Durchmischung ist vollig homogen und es ergeben sich sehr gut gegen Hitze stabilisierte Polymere. Durch 
den Zusatz der ausgewahlten Polyhydroxyverbindungen wird eine besonders niedrige Vergilbung wahrend der ther- 
ms mischen Prozesse erreicht. Ein Ausschwitzen der Polyhydroxyverbindungen oder ein Verfluchtigen aufgrund eines 
niedrigen Dampfdruckes, ist bei diesen Verbindungen nicht zu befurchten. Da sie vollstandig im Polymer enthalten 
bleiben, enffalten sie auch ihre voile Wirksamkeit. 

Sie ergeben gegenuber bekannten flOssigen Polyhydroxyverbindungen ein besseres Farbverhalten nach thermi- 
scher Belastung. 

30 Die so stabilisierten Polymeren eignen sich ganz besonders fur Lebensmittelverpackungen. 

Ein Gegenstand der Erfindung ist eine Zusammensetzung, enthaltend A) ein organisches polymeres Material und 
B) ein Stabilisatorengemisch, bestehend b1) aus a-Tocopherol, b2) aus einer festen Polyhydroxyverbindung, welche 
ausgewahlt wird aus der Gruppe bestehend aus Triglycerin, Ditrimethylolpropan, Dipentaerythritol, Tripentaerythritol, 
D-Mannitol, D-Sorbitol und Xylitol oder b3) aus einem Saure bindenden Material oder einer Mischung aus den Be- 
35 standteilen b2) und b3). 

Die Strukturformeln der Polyhydroxyerbindungen sind nachstehend angegeben. 
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Beispiele fur polymere Materialien sind nachfolgend angegeben. 

15 1 . Polymere von Mono- und Diolefinen, beispielsweise Polypropylen, Polyisobutylen, Polybuten-1 , Poly-4-methyl- 

penten-1, Polyisopren oder Polybutadien sowie Polymerisate von Cycloolefinen wie z.B. von Cyclopenten oder 
Norbornen; ferner Polyethylen (das gegebenenfalls vernetzt sein kann), z.B. Polyethylen hoher Dichte (HDPE), 
Polyethylen hoher Dichte und hoher Molmasse (HDPE-HMW), Polyethylen hoher Dichte und ultrahoher Molmasse 
(HDPE-UHMW), Polyethylen mittlerer Dichte (MDPE), Polyethylen niederer Dichte (LDPE), lineares Polyethylen 

20 niederer Dichte (LLDPE), verzweigtes Polyethylen niederer Dichte (VLDPE). 

Polyolefine, d.h. Polymere von Monoolefinen, wie sie beispielhaft im vorstehenden Absatz erwahnt sind, ins- 
besondere Polyethylen und Polypropylen, konnen nach verschiedenen Verfahren hergestellt werden, insbeson- 
dere nach den folgenden Methoden: 

25 a) radikalisch (gewohnlich bei hohem Druck und hoher Temperatur). 

b) mittels Katalysator, wobei der Katalysator gewohnlich ein oder mehrere Metalle der Gruppe lVb, Vb, Vlb 
oder VIII enthalt. Diese Metalle besitzen gewohnlich einen oder mehrere Liganden wie Oxide, Halogenide, 
Alkoholate, Ester, Ether, Amine, Alkyle, Alkenyle und/oder Aryle, die entweder n- oder a-koordiniert sein kon- 

30 nen. Diese Metallkomplexe konnen frei oder auf Trager fixiert sein, wie beispielsweise auf aktiviertem Magne- 

siumchlorid, Titan(lll)chlorid, Aluminiumoxid oder Siliziumoxid. Diese Katalysatoren konnen im Polymerisati- 
onsmedium loslich oder unloslich sein. Die Katalysatoren konnen als solche in der Polymerisation aktiv sein, 
oder es konnen weitere Aktivatoren verwendet werden, wie beispielsweise Metallalkyle, Metallhydride, Me- 
tallalkylhalogenide, Metal lalkyloxide oder Metallalkyloxane, wobei die Metalle Elemente der Gruppen la, lla 

35 und/oder Ilia sind. Die Aktivatoren konnen beipielsweise mit weiteren Ester-, Ether-, Amin- oder Silylether- 

Gruppen modifiziert sein. Diese Katalysatorsysteme werden gewohnlich als Phillips, Standard Oil Indiana, 
Ziegler (-Natta), TNZ (DuPont), Metallocen oder Single Site Katalysatoren (SSC) bezeichnet. 

2. Mischungen der unter 1) genannten Polymeren, z.B. Mischungen von Polypropylen mit Polyisobutylen, Poly- 
40 propylen mit Polyethylen (z.B. PP/HDPE, PP/LDPE) und Mischungen verschiedener Polyethylentypen (z.B. LDPE/ 

HDPE). 

3. Copolymere von Mono- und Diolefinen untereinander oder mit anderen Vinylmonomeren, wie z.B. Ethylen- 
Propylen-Copolymere, lineares Polyethylen niederer Dichte (LLDPE) und Mischungen desselben mit Polyethylen 

45 niederer Dichte (LDPE), Propylen-Buten-1 -Copolymere, Propylen-lsobutyl en -Copolymere, Ethylen-Buten-1 -Cop- 

olymere, Ethylen-Hexen-Copolymere, Ethylen-Methylpenten-Copolymere, Ethylen-Hepten-Copolymere, Ethylen- 
Octen-Copoiymere, Propylen-Butadien-Copolymere, Isobutylen-lsopren-Copolymere, Ethyl en-Alky lacrylat-Copo- 
lymere, Ethylen-Alkylmethacrylat- Copolymere, Ethylen-Vinylacetat-Copoiymere und deren Copolymere mit Koh- 
lenstoffmonoxid, oder Ethylen-Acrylsaure-Copolymere und deren Salze (tonomere), sowie Terpolymere von Ethy- 

50 |en mit Propylen und einem Dien, wie Hexadien, Dicyclopentadien oder Ethylidennorbornen; ferner Mischungen 

solcher Copolymere untereinander und mit unter 1) genannten Polymeren, z.B. Polypropylen/Ethylen-Propylen- 
Copolymere, LDPE/Ethylen-Vinylacetat-Copolymere, LDPE/Ethylen-Acrylsaure-Copolymere, LLDPE/Ethylen- 
Vinylacetat-Copolymere, LLDPE/Ethylen-Acrylsaure-Copolymere und alternierend oder statistisch auf gebaute Po- 
lyalkylen/Kohlenstoffmonoxid-Copolymere und deren Mischungen mit anderen Polymeren wie z.B. Polyamiden. 

55 

4. Kohlenwasserstoffharze (z.B. C 5 -C 9 ) inklusive hydrierte Modifikationen davon (z.B. Klebrigmacherharze) und 
Mischungen von Polyalkylenen und Starke. 
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5. Polystyrol, Poly-(p-methylstyrol). Poly-(a-methylstyrol). 

6. Copolymere von Styrol oder a-Methylstyrol mit Dienen oder Acrylderivaten, wie z.B. Styrot-Butadien, Styrol- 
Acrylnitril, Styrol-Alkylmethacrylat, Styrol-Butadien-Alkylacrylat und-methacrylat, Styrol-Maleinsaureanhydrid, 
Styrol-Acrylnitril-Methylacrylat; Mischungen von hoher Schlagzahigkeit aus Styrol-Copolymeren und einem ande- 
ren Polymer, wie z.B. einem Polyacrylat, einem Dien-Polymeren oder einem Ethylen-Propylen-Dien-Terpolymeren; 
sowie Block-Copolymere des Styrols, wie z.B. Styrol-Butadien-Styrol, Styrol-lsopren-Styrol, Styrol-Ethylen/Buty- 
len-Styrol oder Styrol-Ethylen/Propylen-Styrol. 

7. Pfropfcopolymere von Styrol oder a-Methylstyrol, wie z.B. Styrol auf Polybutadien, Styrol auf Polybutadien- 
Styrol- oder Polybutadien-Acrylnitril-Copolymere, Styrol und Acrylnitril (bzw. Methacrylnitril) auf Polybutadien; Sty- 
rol, Acrylnitril und Methylmethacrylat auf Polybutadien; Styrol und Maleinsaureanhydrid auf Polybutadien; Styrol, 
Acrylnitril und Maleinsaureanhydrid oder Maleinsaureimid auf Polybutadien; Styrol und Maleinsaureimid auf Po- 
lybutadien, Styrol und Alkylacrylate bzw. Alkylmethacrylate auf Polybutadien, Styrol und Acrylnitril auf Ethylen- 
Propylen-Dien-Terpolymeren, Styrol und Acrylnitril auf Polyalkylacrylaten oder Polyalkylmethacrylaten, Styrol und 
Acrylnitril auf Acrylat-Butadien-Copolymeren, sowie deren Mischungen mit den unter 6) genannten Copolymeren, 
wie sie z.B. als sogenannte ABS-, MBS-, ASA- oder AES-Polymere bekannt sind. 

8. Halogenhaltige Polymere, wie z.B. Polychloropren, Chlorkautschuk, chloriertes und bromiertes Copolymer aus 
Isobutylen-lsopren (Halobutylkautschuk), chloriertes oder chlorsulfoniertes Polyethylen, Copolymere von Ethylen 
und chloriertem Ethylen, Epichlorhydrinhomo- und -copolymere, insbesondere Polymere aus halogenhaltigen 
Vinylverbindungen, wie z.B. Polyvinylchlorid, Polyvinytidenchlorid, Polyvinylfluorid, Polyvinylidenfluorid; sowie de- 
ren Copolymere, wie Vinylchlorid-Vinylidenchlorid, Vinylchlorid-Vlnylacetat oder Vinylidenchlorid-Vinylacetat. 

9. Polymere, die sich von a,p-ungesattigten Sauren und deren Derivaten ableiten, wie Polyacrylate und Polyme- 
thacrylate, mit Butylacrylat schlagzah modifizierte Polymethylmethacrylate, Polyacrylamide und Polyacrylnitrile. 

10. Copolymere der unter 9) genannten Monomeren untereinander oder mit anderen ungesattigten Monomeren, 
wie z.B. Acrylnitril-Butadien-Copolymere, Acrylnitril-Alkylacrylat-Copolymere, Acrylnitril-Alkoxyalkylacrylat-Copo- 
lymere, Acrylnitril-Vinylhalogenid-Copolymere oder Acrylnitril-Alkylmethacrylat-Butadien-Terpolymere. 

11 . Polymere, die sich von ungesattigten Alkoholen und Aminen bzw. deren Acylderivaten oder Acetalen ableiten, 
wie Polyvinylalkohol, Polyvinylacetat, -stearat, -benzoat, -maleat, Polyvinylbutyral, Polyallylphthalat, Polyallylme- 
lamin; sowie deren Copolymere mit in Punkt 1 genannten Olefinen. 

12. Homo- und Copolymere von cyclischen Ethern, wie Polyalkylenglykole, Polyethylenoxyd, Polyp ropy lenoxyd 
oder deren Copolymere mit Bisglycidylethern. 

13. Polyacetale, wie Polyoxymethylen, sowie solche Polyoxymethylene, die Comonomere, wie z.B. Ethylenoxid, 
enthalten; Polyacetale, die mit thermoplastischen Polyurethanen, Acrylaten oder MBS modifiziert sind. 

14. Polyphenylenoxide und -sulfide und deren Mischungen mit Styrolpolymeren oder Polyamiden. 

15. Polyurethane, die sich von Polyethern, Polyestern und Polybutadienen mit endstandigen Hydroxylgruppen 
einerseits und aliphatischen oder aromatischen Polyisocyanaten andererseits ableiten, sowie deren Vorprodukte. 

16. Polyamide und Copolyamide, die sich von Diaminen und Dicarbonsauren und/oder von Aminocarbonsauren 
oder den entsprechenden Lactamen ableiten, wie Polyamid 4, Polyamid 6, Polyamid 6/6, 6/10, 6/9, 6/12, 4/6, 
12/12, Polyamid 11, Polyamid 12, aromatische Polyamide ausgehend von m-Xylol, Diamin und Adipinsaure; Po- 
lyamide, hergestellt aus Hexamethylendiamin und Iso- und/oder Terephthalsau re und gegebenenfalls einem Ela- 
stomer als Modifikator, z.B. Poly-2,4,4-trimethylhexamethylenterephthalamid oder Poly-m-phenylenisophthala- 
mid. Block-Copolymere der vorstehend genanntenPolyamide mit Polyolefinen, Olefin-Copolymeren, lonomeren 
oder chemisch gebundenen oder gepfropften Elastomeren; oder mit Polyethern, wie z.B. mit Polyethylenglykol, 
Polypropylenglykol oder Polytetramethylenglykol. Ferner mit EPDM oder ABS modifizierte Polyamide oder Copo- 
lyamide; sowie wahrend der Verarbeitung kondensierte Polyamide ("RIM-Polyamidsysteme"). 

17. Polyharnstoffe, Polyimide, Polyamid-imide, Polyetherimide, Polyesterimide, Polyhydantoine und Polybenzimi- 
dazole. 
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18. Polyester, die sich von Dicarbonsauren und Dialkoholen und/oder von Hydroxycarbonsauren Oder den ent- 
sprechenden Lactonen ableiten, wie Potyethylenterephthalat, Polybutylenterephthalat, Poly-1,4-dimethylolcyclo- 
hexanterephthalat, Polyhydroxybenzoate, sowie Block-Polyether-ester, die sich von Polyethern mit Hydroxylend- 
gruppen ableiten; ferner mit Polycarbonaten Oder MBS modifizierte Polyester. 

5 

19. Polycarbonate und Polyestercarbonate. 

20. Polysulfone, Polyethersulfone und Polyetherketone. 

10 21. Vernetzte Polymere, die sich von Aldehyden einerseits und Phenolen, Harnstoff Oder Melamin andererseits 

ableiten, wie Phenol-Formaldehyd-, Harnstoff-Formaldehyd- und Melamin-Formaldehydharze. 

22. Trocknende und nicht-trocknende Alkydharze. 

15 23. Ungesattigte Polyesterharze, die sich von Copolyestem gsattigter und ungesattigter Dicarbonsauren mit mehr- 

wertigen Alkoholen, sowie Vinylverbindungen als Vemetzungsmittel ableiten, wie auch deren halogenhaltige, 
schwerbrennbare Modifikationen. 

24. Vernetzbare Acrylharze, die sich von substituierten Acrylsaureestern ableiten, wie z.B. von Epoxyacrylaten, 
20 Urethan-acrylaten oder Polyester-acrylaten. 

25. Alkydharze, Polyesterharze und Acrylatharze, die mit Melaminharzen, Harnstoff harzen, Isocyanaten, Isocyanu- 
raten, Polyisocyanaten oder Epoxidharzen vernetzt sind. 

25 26. Vernetzte Epoxidharze, die sich von aliphatischen, cycloaliphatischen, heterocyclischen oder aromatischen 

Glycidylverbindungen ableiten, z.B. Produkte von Bisphenol-A-diglycidylethern, Bisphenol-F-digtycidylethern, die 
mittels ublichen Hartern wie z.B. Anhydriden oder Aminen mit oder ohne Beschleunigern vernetzt werden. 

27. Naturliche Polymere, wie Cellulose, Naturkautschuk, Gelatine, sowie deren polymerhomolog chemisch abge- 
30 wandelte Derivate, wie Celluloseacetate, -propionate und -butyrate, bzw die Celluloseether, wie Methylcellulose; 

sowie Kolophoniumharze und Derivate. 

28. Mischungen (Polyblends) der vorgenannten Polymeren, wie z.B. PP/EPDM, Polyamid/EPDM oder ABS, PVC/ 
EVA, PVC/ABS, PVC/MBS, PC/ABS, PBTP/ABS, PC/ASA, PC/PBT, PVC/CPE, PVC/Acrylate, POM/thermopla- 

35 stisches PUR, PC/the rmoplastisches PUR, POM/Acrylat, POM/MBS, PPO/HIPS, PPO/PA 6.6 und Copolymere, 

PA/HDPE, PA/PP, PA/PPO, PBT/PC/ABS oder PBT/PET/PC. 

Bevorzugt ist das polymere organische Material A) ein Poiyolefin, Polystyrol, PVC, Polyamid, Polyacrylat oder 
Polyester. Besonders bevorzugt handelt es sich urn ein Poiyolefin, insbesondere Polyethylen oder Polypropylen 
40 Bevorzugt ist die teste Potyhydroxyverbindung Ditrimethylolpropan, Dipentaerythritol oder Tripe ntaerythritol. 

Die polymere Zusammensetzung kann zusatzlich zu oder anstelle von der Polyhydroxyverbindung b2) ein Saure 
bindendes Material enthalten 

Als Saure bindendes Material wird bevorzugt ein E rdal kali- oder ZinkSalz einer C 3 -C 18 -Carbonsaure, ein Erdalkali/ 
Aluminium - carbonat, -hydroxyborat, -hydroxy phosph it oder ein Zeolith verwendet. 
45 Besonders bevorzugt sind Erdalkali- oder Zn Salze einer C 3 -C 18 -Carbonsaure. Die Carbonsaure kann gesattigt 

oder ungesattigt, verzweigt oder unverzweigt sein. Bevorzugt handelt es sich urn Monocarbonsauren, die jedoch mit 
einer oder mehreren OH Grupen substituiert sein konnen. 

Beispiele fur gesattigte C 3 -C 18 Carbonsauren sind Propionsaure, Buttersaure, Valeriansaure, Capronsaure, Pal- 
mitinsaure, Stearinsaure, Laurinsaure oder Milchsaure. 
so Besonders bevorzugt sind Milchsaure, Laurinsaure und Stearinsaure. 

Bevorzugt ist eine Zusammensetzung, enthaltend A) ein organisches polymeres Material und B) ein Stabilisato- 
rengemisch, bestehend b1) aus oc-Tocopherol und b2) aus einer festen Polyhydroxyverbindung, welche ausgewahlt 
wird aus der Gruppe bestehend aus Triglycerin, Ditrimethylolpropan, Dipentaerythritol, Tripentaerythritol, D-Mannitol, 
D-Sorbitol und Xylitol. 

55 Bevorzugt ist die Komponente b1) in einer Menge von 0,005 bis 2 Gew.-% bezogen auf das Polymer enthalten. 

Bevorzugt ist die Komponente b2) in einer Menge von 0,005 bis 5 Gew-% bezogen auf das Polymer enthalten. 
Bevorzugt betragtdas Verhaltnis b1)zu b2) von 10:1 bis 1:10. 

Die Komponente b3) ist bevorzugt in einer Menge von 0,005 bis 5% bezogen auf das Polymer enthalten. 
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Neben den Komponenten b1) bis b3) konnen noch weitere handelsubliche Zusatze vorhanden sein. 
1 . Antioxidantien 

1.1. Alkylierte Monophenole , z.B. 2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol l 2-Butyl-4,6-dimethylphenol, 2,6-Di-tert-bu- 
tyl-4-ethylphenol, 2 1 6-Di-tert-butyi-4-n-butylphenoi I 2,6-Di-tert-butyl-4-iso-butylphenol ) 2,6-Di-cyclopentyl- 
4-methylphenol, 2-(a-Methylcyclohexyl)-4,6-dimethylphenol > 2,6-Di-octadecyl-4-methylphenol, 2,4,6-Tri-cy- 
clohexylphenol, 2,6-Di-tert-butyl-4-methoxymethylphenol, lineare Oder in der Seitenkette verzweigte Nonyl- 
phenole wie z.B. 2,6-Di-nonyl-4-methylphenol, 2 > 4-Dimethyl-6-(1'-methyl-undec-1 , -yl)-phenol, 2,4-Dimethyl- 
e-Cr-methyl-heptadec-V-yO-phenol, 2,4-Dimethyl-6-(1 , -methyl-tridec-1 , -yl)-phenol und Mischungen davon. 

1.2. Alkylthiomethylnhenole, z.B. 2 > 4-Di-octylthiomethyl-6-tert-butylphenol, 2,4-Di-octylthiomethy!-6-methyl- 
phenol, 2,4-Di-octyrthiomethyl-6-ethylphenol, 2,6-Di-dodecylthiomethyl-4-nonylphenol. 

1.3. Hydrochinone und alkvlierte Hydrochinone, z.B. 2,6-Di-tert-butyl-4-methoxyphenol, 2,5-Di-tert-butyl-hy- 
drochinon, 2,5-DMert-amyl-hydrochinon, 2,6-Diphenyl-4-octadecyIoxyphenol, 2,6-Di-tert-butyl-hydrochinon, 
2,5-Di-tert-butyl-4-hydroxyanisol,3 > 5-Di-tert-butyl-4-hydroxyanisol l aS-Di-tert-butyl^-hydroxyphenyl-stearat, 
Bis(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)adipat. 

1 .4. Hvdroxviierte Thiodiphenylether, z.B. 2,2'-Thio-bis(6-tert-butyl-4-methylphenol) I 2,2'-Thio-bis(4-octylphe- 
nol), 4,4 , -Thio-bis(6-tert-butyl-3-methylphenol), 4,4 , -Thio-bis-(6-tert-butyl-2-methylphenol) 1 4,4'-Thio-bis 
(3,6-di-sea-amylphenol), 4,4 , -Bis(2,6-dimethyM-hydroxyphenyl)-disulfid. 

1.5. Alkyliden-Bisphenole, z.B. 2,2 , -Methylen-bis(6-tert-buty!-4-methylphenol), 2,2'-Methylen-bis(6-tert-butyl- 
4-ethylphenol), 2,2 , -Methylen-bis[4-methyl-6-(a-methylcyclohexyl)-phenol], 2,2 , -Methylen-bis(4-methyl-6-cy- 
clohexylphenol), 2,2 , -Methylen-bis(6-nonyl-4-methylphenol), 2,2 , -Methylen-bis(4,6-di-tert-butylphenol). 2,2'- 
Ethyliden-bis(4 ) 6-di-tert-butylphenol), 2,2 , -Ethyliden-bis(6-tert-butyl-4-isobutylphenol) 1 2,2'-Methylen-bis[6- 
(a-methy1benzyl)-4-nonylphenol],2,2'-Methy^^ 4,4'-Methylen-bis 
(2,6-ditert-butylphenol), 4 I 4 , -Methylen-bis(6-tert-butyl-2-methylphenol), 1 , 1 -Bis(5-tert-butyl-4-hydroxy-2-me- 
thylphenyl)-butan, 2,6-Bis(3-tert-butyl-5-methyl-2-hydroxybenzyl)-4-methylphenol, 1,1 ,3-Tris(5-tert-butyl- 
4-hydroxy-2-methylphenyl)-butan ) 1,1-Bis(5-tert-butyl-4-hydroxy-2-methyl-phenyl)-3-n-dodecylmercaptobu- 
tan, Ethylenglycol-bis[3 ) 3-bis(3 , -tert-butyl-4 , -hydroxyphenyl)-butyrat], Bis(3-tert-butyl-4-hydroxy-5-methyl- 
phenyl)-dicyclopentadien, Bisp-CS'-tert-butyl-^-hydroxy-S'-methyl-benzyO-e-tert-butyl^-methyl-phenyll-ter^ 
ephthalat, 1,1-Bis(3,5-dimethyl-2-hydroxyphenyl)-butan, 2,2-Bis(3 > 5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propan, 
2,2-Bis(5-tert-butyl-4-hydroxy-2-methylphenylH-n-dodecylmercapto-butan, 1,1,5,5-Tetra-(5-tert-butyl-4-hy- 
droxy-2-methylphenyl)-pentan. 

1.6. Q-, N- und S-Benzviverbindunqen, z.B. S.S.S'.S'-Tetra-tert-butyl^.^-dihydroxydibenzylether, Octadecyl- 
4-hydroxy-3 J 5-dimethylbenzyl-mercaptoacetat, Tridecyl-4-hydroxy-3,5-ditert-butylbenzyl-mercaptoacetat, 
Tris(3,5<Ji-tert-butyl-4-hydroxybenzyl)-amin, Bis(4-tert-butyl-3-hydroxy-2,6-dirnethylbenzyl)-dithioterephtha- 
lat, BisfS^-di-tert-butyl^-hydroxybenzyOsulfid, isooctyl-3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzyl-mercaptoacetat. 

1 .7. Hvdroxybenzvlierte Malonate, z.B. Dioctadecyl-2,2-bis(3,5-di-tert-butyl-2-hydroxybenzyl)-maionat l Di-oc- 
tadecyl-2-(3-tert-butyl-4-hydroxy-5-methylbenzyl)-malonat, Di-dodecylmercaptoethyl^^-bisiS.S-di-tert-bu- 
tyl-4-hydroxybenzyl)-malonat, Di-K^I.I.S.S-tetramethylbutylJ-phenyq^^-bisCS.S-di-tert-butyU-hydroxyben- 
zyl)-malonat. 

1 .8. Hydroxvbenzvl-Aromaten. z.B. l.S.S-TrisfS.S-di-tert-butyl^-hydroxybenzyO^^.e-trimethylbenzoI, 
l^-BistS.S-di-tert-butyl^-hydroxybenzyO^.S.S.e-tetramethylbenzol, 2,4 t 6-Tris(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxy- 
benzyl)-phenol. 

1.9. Triazinverbindungen, z.B. 2,4-Bis-octylmercapto-6-(3 l 5-di-tert-butyl-4-hydroxyanilino)-1 ,3,5-triazin, 2-Oc- 
tylmercapto-4,6-bis(3,5-di-tert-butyl-4-hydro^ 

4-hydroxyphenoxy)-1 ,3,5-triazin, 2 l 4 l 6-Tris(3,5-di-tertbutyl-4-hydroxyphenoxy)-1 ,2,3-triazin, 1 ,3,5-Tris 
(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzyl)isocyanurat, l t 3,5-Tris(4-tert-butyl-3-hydroxy-2,6-dimethylbenzyl)-iso- 
cyanurat, 2 ) 4,6-Tris(3,5-di-tert-butyt-4-hydroxyphenylethyl)-1 ,3,5-triazin, 1 ,3,5-Tris(3,5-di-tert-butyl-4-hydro- 
xyphenylpropionyl)-hexahydro-1 ,3,5-triazin, 1 ,3,5-Tris(3,5-dicyclohexyl-4-hydroxybenzyl)isocyanurat. 
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1.10. Benzylphosphonate, z.B. Dimethyl^.S-di-tert-butyM-hydroxybenzylphosphonat, Diethyl-3,5-di-tert-bu- 
tyl-4-hydroxybenzylphosphonat, Dioctadecyl-a.SHdi-tert-butyM-hydroxybenzylphosphonat, Dioctadecyl- 
5-tert-butyl-4-hydroxy-3-methylbenzylphosphonat, Ca-Salz des 3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzyl-phosphon- 
saure-monoethylesters. 

1.11. Acylaminophenole, z.B. 4-Hydroxy-laurinsaureanilid, 4-Hydroxystearinsaureanilid, N-(3,5-di-tert-butyl- 
4-hydroxyphenyl)-carbaminsaureoctylester. 

1.12. Ester der B-(3,5-Di-tert-butvl-4-hvdroxyphenvn'Propionsaure mit ein- oder mehrwertigen Alkoholen, wie 
z.B. mit Methanol, Ethanol, n-Octanol, i-Octanol, Octadecanol, 1,6-Hexandiol, 1,9-Nonandiol, Ethylenglycol, 
1,2-Propandiol, Neopentylglycol, Thiodiethylen glycol, Diethylenglycol, Triethylenglycol, Pentaerythrit, Tris(hy- 
droxyethy!)-isocyanurat, N,N'-Bis(hydroxyethyl)-oxalsaurediamid, 3-Thiaundecanol, 3-Thiapentadecanol, Tri- 
methylhexandiol, Trimethylolpropan, 4-Hydroxymethyl-1 -phospha-2 t 6,7-trioxabicyclo-[2.2.2]-octan. 

1.13. Ester der B-(5-tert-Butvl-4-hvdroxv-3-nr>ethvlphenyl)-propionsaure mit ein- oder mehrwertigen Alkoholen, 
wie z.B. mit Methanol, Ethanol, n-Octanol, i-Octanol, Octadecanol, 1,6-Hexandiol, 1,9-Nonandiol, Ethylengly- 
col, 1 ,2-Propandiol, Neopentylglycol, Thiodiethylenglycol, Diethylenglycol, Triethylenglycol, Pentaerythrit, Tris 
(hydroxyethyl)-isocyanurat, N,N'-Bis(hydroxyethyl)-oxalsaurediamid, 3-Thiaundecanol, 3-Thiapentadecanol, 
Trimethylhexandiol, Trimethylolpropan, 4-Hydroxymethyl-1-phospha-2,6,7-trioxabicyclo-[2.2.2]-octan. 

1.14. Ester der &-(3 t 5-Dicvcbhexyl-4-hvdroxvphenvn-propionsaure mit ein- oder mehrwertigen Alkoholen, wie 
z.B. mit Methanol, Ethanol, Octanol, Octadecanol, 1,6-Hexandiol, 1,9-Nonandiol, Ethylenglycol, 1,2-Propan- 
diol, Neopentylglycol, Thiodiethylenglycol, Diethylenglycol, Triethylenglycol, Pentaerythrit, Tris(hydroxyethyl)- 
isocyanurat, N,N , -Bis(hydroxyethyl)oxalsaurediamid, 3-Thiaundecanol, 3-Thiapentadecanol, Trimethylhexan- 
diol, Trimethylolpropan, 4-Hydroxymethyl-1 -phospha-2,6,7-trioxabicycio-[2.2.2]-octan. 

1.15. Ester der 3,5-Di-tert-butvl-4-hvdroxyphenvlessiqsaure mit ein- oder mehrwertigen Alkoholen, wie z.B. 
mit Methanol, Ethanol, Octanol, Octadecanol, 1,6-Hexandiol, 1,9-Nonandiol, Ethylenglycol, 1,2-Propandiol, 
Neopentylglycol, Thiodiethylenglycol, Diethylenglycol, Triethylenglycol, Pentaerythrit, Tris(hydroxyethyl)-iso- 
cyanurat, N,N'-Bis(hydroxyethyl)-oxalsaurediamid, 3-Thiaundecanol, 3-Thiapentadecanol, Trimethylhexandi- 
ol, Trimethylolpropan, 4-Hydroxymethyl-1 -phospha-2,6,7-trioxabicyclo-[2.2.2]-octan. 

1.16. Amide der B-(3.5-Di-tert-butvl-4-hvdroxyphenvn-propionsaure, wie z.B. N,N , -Bis(3,5-ditert-butyl-4-hy- 
droxyphenylpropionyl)-hexamethylendiamin, N,N'-Bis(3,5<li-tert-butyl^hydroxyphenylpropionylHrimethy- 
lendiamin, N,N'-Bis(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenylpropionyl)-hydrazin. 

1.17. Ascorbinsaure (Vitamin C). 

1.1B. Aminische Antioxidantien, wie z.B. N.N'-Di-isopropyl-p-phenylendiamin, N.N'-Di-secbutyl-p-phenylen- 
diamin, N,N'-Bis(1,4-dimethyl-pentyl)-p-phenylendiamin, N.N'-Bisfl-ethyl-S-methyl-pentyO-p-phenylendia- 
min, N,N 4 -Bis(1-methyl-heptyl)-p-phenylendiamin, N.N'-Dicyclohexyl-p-phenylendiamin, N,N'-Diphenyl-p- 
phe'nylendiamin, N,N'-Di-(naphthyl-2)-p-phenylendiamin, N-lsopropyl-N'-phenyl-p-phenylendiamin, N- 
(1,3-Dimethyl-butyl)-N'-phenyl-p-phenylendiamin, N-(1-Methyl-heptyl)-N'-phenyl-p-phenylendiamin, N-Cyclo- 
hexyl-N'-phenyl-p-phenylendiamin, 4-(p-Toluol-sulfonamido)-diphenylamin > N,N'-Dimethyl-N,N'-di-sec-butyl-- 
p-phenylendiamin ( Diphenylamin, N-Allyldiphenylamin, 4-lsopropoxy-diphenylamin, N-Phenyl-1 -naphthyl- 
amin, N-(4-tert-Octylphenyl)-1-naphthylamin, N-Phenyl-2-naphthylamin, octyliertes Diphenylamin, z.B. p,p'- 
Di-tert-octyldiphenylamin, 4-n-Butylaminophenol, 4-Butyrylamino-phenol, 4-Nonanoylamino-phenol, 4-Dode- 
canoylamino-phenol,4-Octadecanoylamino-phenol, Di-(4-methoxyphenyl)-amin, 2,6-Di-tert-butyl-4-dimethyl- 
aminomethyl-phenol, 2,4 , -Diamino-diphenylmethan, 4,4 , -Diamino-diphenylmethan, N,N,N',N'-Tetramethyl- 
4,4'-diamino-diphenylmethan, 1 ,2-Di-[(2-methyl-phenyl)-amino]-ethan, 1 ,2-Di-(phenylamino)-propan, (o-To- 
lyl)-biguanid, Di-^-JV.^-dimethyl-butyO-phenyllamin, tert-octyliertes N-Phenyl-1 -naphthylamin, Gemisch aus 
mono- und dialkylierten tert-Butyl/tert-Octyldiphenylaminen, Gemisch aus mono- und dialkylierten Nonyldiphe- 
nylaminen, Gemisch aus mono- und dialkylierten Dodecyldiphenylaminen, Gemisch aus mono- und dialky- 
lierten Isopropyl/lsohexyl-diphenylaminen, Gemische aus mono- und dialkylierten tert-Butyldiphenylaminen, 
2,3-Dihydro-3,3-dimethy!-4H-1 ,4-benzothiazin, Phenothiazin, Gemisch aus mono- und dialkylierten tert-Butyl/ 
tert-Octyl-phenothiazinen, Gemisch aus mono- und dialkylierten tert-Octyl-phenothiazinen, N-Allylphenothia- 
zin, N.N.N'.N'-Tetraphenyl-l^-diaminobut^-en, N,N-Bis-(2,2,6,6-tetramethyl-piperidin-4-yl-hexamethylen- 
diamin, Bis-(2,2,6,6-tetramethylpiperidin-4-yl)-sebacat, 2,2,6,6-Tetramethylpiperidin-4-on, 2,2,6,6-Tetrame- 
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thylpiperidin-4-ol. 

2. UV-Absorber und Lichtschutzmittel 

2.1 . 2-(2'-Hydroxvphenvl)-benzotriazole, wie z. B. a^^-Hydroxy-S'-methylphenyO-benzotriazol, 2-(3\5'-Di-tert- 
butyl-2'-hydroxyphenyl)-benzotriazol, 2-(5^ert-Butyl-2'-hydroxyphenyl)benzotriazol, 2-(2'-Hydroxy-5'- 
(1 ,1 ,3,3-tetramethylbutyl)phenyl)-benzotriazol, 2-(3 , ,5 , -Di-tertbutyl-2 , -hydroxyphenyl)-5-chlor-benzotriazol, 2- 
(3'-tert-Butyl- 2 , -hydroxy-5'-methylphenyl)-5-chior-benzotriazol 1 2-(3'-sec-Butyl-5'-tert-butyl-2 , -hydroxyphe- 
nyl)-benzotriazol, 2-(2 l -Hydroxy-4 , -octoxyphenyl)-benzotriazol > 2-(3\5 , -Di-tert-amyl-2'-hydroxyphenyl)-ben- 
zotriazol, 2-(3\5'-Bis(cx 1 a-dimethyIbenzyl)-2 , -hydroxyphenyl)-benzotriazol l Mischung aus 2-(3'-tert-Butyl-2'- 
hydroxy-5 , -(2-octyloxycarbonylethyl)phenyl)-5-chlor-benzotriazol, 2-(3'-tert-Butyl-5'-[2-(2-ethylhexy!oxy)-car- 
bonylethyll^'-hydroxyphenyO-S-chlor-benzotriazol, 2-(3'-tert-Butyl-2 , -hydroxy-5'-(2-methoxycarbonylethyl) 
phenylJ-S-chlor-benzotriazol, 2-(3 , -tert-Butyl-2 , -hydroxy-5 , -(2-methoxycarbonylethyl)phenyi)-benzotriazoi, 2- 
('3Mert-Butyl-2 , -hydroxy-5 , -(2-octyloxycarbonylethyl)phenyl)-benzotriazol t 2-(3 , -tert-Butyl-5'-[2-(2-ethylhexy- 
loxyJcarbonylethylJ^'-hydroxyphenyO-benzotriazol, 2-(3 , -Dodecyl-2 , -hydroxy-5'-methylphenyl)-benzotriazol, 
und 2-(3 , 4ert-Butyl-2'-hydroxy-5'-(2-iscxxtyloxycarbonylethyl)phenyl-benzotriazol, 2,2 , -Methylen-bis[4- 
(1 ,1 ,3,3-tetramethylbutyl)-6-benzotriazol-2-yl-phenol]; Umesterungsprodukt von 2-[3'-tert-Butyl-5 , -(2-me- 
thoxycarbonylethyO-Z-hydroxy-phenyll-benzotriazol mit Polyethylenglycol 300; [RCH 2 CH 2 COO(CH 2 )i^r mit 
R = S'-tert-Butyl-^-hydroxy-S'^H-benzotriazol^-yl-phenyl. 

2.2. 2-Hydroxvbenzophenone, wie z.B. das 4-Hydroxy-, 4-Methoxy-, 4-Octoxy-, 4-Decyloxy-, 4-Dodecyloxy-, 
4-Benzyloxy-, 4,2 , ,4 , -Trihydroxy-, ^-Hydroxy^'-dimethoxy-Derivat. 

2.3. Ester von qeqebenenfalls substltuierten Benzoesauren, wie z.B. 4-tert-Butyl-phenylsalicylat, Phenylsali- 
cylat, Octylphenyl-salicylat, Dibenzoylresorcin, Bis(4-tert-butylbenzoyl)resorcin, Benzoyl resorcin, 3,5-Di-tert- 
butyl-4-hydroxybenzoesaure-2,4-di-tert-butylphenylester, 3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzoesaurehexadecy- 
lester, 3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzoesaure-octadecylester, 3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzoesaure- 

2- methyl-4,6-di-tert-butylphenylester. 

2.4. Acrylate, wie z.B. a-Cyan-p,p-diphenylacrylsaure-ethylester bzw. -isooctylester, ct-Carbomethoxy-zimt- 
sauremethylester, a-Cyano-p-m ethyl -p-methoxy-zimtsauremethylester bzw. -butylester, a-Carbomethoxy-p- 
methoxy-zimtsaure-methylester, N-(P-Carbomethoxy-p-cyanovinyl)-2-methyl-indolin. 

2.5. Nickerverbindunqen, wie z.B. Nickelkomplexe des 2,2'-Thio-bis[4-(1 , 1 ^3-tetramethylbutyl)-phenols], wie 
der 1:1- oder der 1:2-Komplex, gegebenenfalls mit zusatzlichen Liganden, wie n-Butylamin, Triethanolamin 
Oder N-Cyclohexyl-diethanolamin, Nickeldibutyldithiocarbamat, Nickelsalze von 4-Hydroxy-3,5-di-tert-butyl- 
benzylphosphonsaure-monoalkylestern, wie vom Methyl- Oder Ethylester, Nickelkomplexe von Ketoximen, 
wie von 2-Hydroxy-4-methyl-phenyl-undecylketoxim, Nickelkomplexe des 1 -Phenyl-4-lauroy I-5 -hydroxy pyra- 
zols, gegebenenfalls mit zusatzlichen Liganden. 

2.6. Sterisch qehinderte Amine, wie z.B. Bis(2 > 2,6 > 6-tetramethyl-piperidin-4-yl)-sebacat, Bis(2,2,6 1 6-tetrame- 
thyl-piperidin-4-yi)-succinat, Bis(1 ^^.e.G-pentamethylpiperidin^-yOsebacat, Bis(1 -octyloxy^^.e^-tetrame- 
thylpiperidin-4-yt)-sebacat, n-Butyl-S.S-di-tert-butyl^-hydroxybenzyl-malonsaure-bisCI^, 2,6,6-pentame- 
thylpiperidyl)-ester, Kondensationsprodukt aus l-Hydroxyethyl^^.e^-tetramethyM-hydroxypiperidin und 
Bernsteinsaure, Kondensationsprodukt aus N,N , -Bis(2,2 ) 6 > 6-Tetramethyl-4-piperidyl)-hexamethylendiamin 
und 4-tert-Octylamino-2,6-dichlor-1 ,3,5-s-triazin, Tris(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl)-nitrilotriacetat, Tetrakis 
(2,2 I 6,6-tetramethyl-4-piperidyl)-1,2 l 3,4-butantetraoat, 1,1'-(1 ^-EthandiyO-bisfS.S.S.S-tetramethyl-piperazi- 
non), 4-Benzoyl-2,2 l 6,6-tetramethylpiperidin, 4-StearyIoxy-2 l 2,6,6-tetramethylpiperidin, Bis(1 ,2,2,6,6-penta- 
methylpiperidyl)-2-n-butyl-2-(2-hydroxy-3,5-di-tert-butylbenzyl)-malonat > 3-n-Octyl-7,7,9,9-tetramethyl- 
1A8-triazaspiro[4.5]decan-2,4-dion, Bis(1-octyloxy-2,2,6,64etramethylpiperidyl)-sebacat, Bis(1-octyloxy- 
2 l 2,6,6-tetramethylpiperidyl)-succinat 1 Kondensationsprodukt aus N,N , -Bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl) 
hexamethylendiamin und 4-Morpholino-2,6-dichlor-1,3 ( 5-triazin, Kondensationsprodukt aus 2-Chlor-4,6-di- 
(4-n-butylamino-2,2,6,6-tetramethylpiperidyl)-1 ,3,5-triazin und 1 ^-Bis^-aminopropylaminojethan, Konden- 
sationsprodukt aus 2-Chlor-4,6-di-(4-n-butylamino-1,2,2 l 6,6-pentamethylpiperidyl)-1,3 ) 5-triazin und 1,2-Bis 
(3-aminopropylamino)-athan, B-Acetyl-S-dodecyl-yj.O.Q-tetramethyl-I.S.S-triazaspi^.Sldecan^^-dton, 

3- Dodecyl-1 -(2 1 2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl)pyrrolidin-2 > 5-dion, 3-Dodecyl-1 -(1 ^^.e.G-pentamethyl^-pipe- 
ridyl)-pyrrolidin-2,5-dion, Gemisch von 4-Hexadecyloxy- und 4-Stearyloxy-2,2,6 1 6-tetramethylpiperidin, Kon- 
denstionsprodukt aus N,N , -Bis(2 t 2 l 6,6-tetramethyl-4-piperidyl)hexamethylendiamin und 4-Cyclohexylamino- 
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2,6-dichlor-1,3,5-triazin, Kondensationsprodukt aus 1,2-Bis(3-aminopropylamino)-ethan und 2,4,6-trichlor- 
l!3,5-triazin sowie 4-Butylamino-2,2,6,6-tetramethyl-piperidin (CAS Reg. No. [136504-96-6]); N-(2,2,6,6-te- 
tramethyl-4-piperidyl)-n-dodecylsuccinimid, N-ll^^.e.e-pentamethyM-piperidylJ-n-dodecylsuccinimid, 
2-Undecyl-7,7,9.9-tetramethyl-1 -oxa-3,8^diaza-4-oxo-spiro[4,5]decan, Umsetzungsprodukt von 7,7,9,9-Te- 
tramethyl-2-cycloundecyl-1 -oxa-3,8-diaza-4-oxospiro[4,5]decan und Epichlorhydrin. 

2.7. Oxalsaurediamide, wie z.B. 4,4'-Di-octyloxy-oxanilid 1 2,2'-Diethoxy-oxanilid, 2,2'-Di-octyloxy-5,5 , -di-tert- 
butyl-oxanilid, 2 I 2 , -Di-dodecyloxy-5,5 , -di-tert-butyl-oxanilid > 2-Ethoxy-2 , -ethyl-oxanilid, N,N'-Bis(3Hjimethyl- 
aminopropyl)-oxalamid, 2-Ethoxy-5-tert-butyl-2 , -ethyloxanilid und dessen Gemisch mit 2-Ethoxy-2 , -ethyl-5,4'- 
di-tert-butyl-oxanilid, Gemische von o- und p-Methoxy- sowie von o- und p-Ethoxy-di-substituierten Oxaniliden. 

2.8. 2-(2-Hvdroxyphenvl)-1 ,3,5-triazine, wie z.B. 2,4,6-Tris(2-hydroxy-4-octyioxyphenyl)-1 f 3 I 5-triazin, 2- 
(2-Hydroxy-4-octyloxyphenyl)-4,6-bis(2,4-dimethylphenyl)-1,3,5-triazin, 2-(2,4-Dihydroxyphenyl)-4 1 6-bis(2, 
^-dirnethylphenylH.S^-triazin, 2,4-Bis(2-hydroxy-4-propyloxyphenyl)-6-(2 l 4-dimethylphenyl)-1,3,5-triazin, 
2-(2-Hydroxy-4-octyloxyphenyl)-4,6-bis(4-methylphenyl)-1,3 I 5-triazin, 2-(2-Hydroxy-4-dodecyloxyphenyl)- 
4,6-bis(2,4-dimethylphenyl)-1,3,5-triazin, 2-(2-Hydroxy-4-tridecyloxyphenyl)-4,6-bis(2,4-dimethylphenyl)-1 > 3 l 
5-triazin, 2-[2-Hydroxy-4-(2-hydroxy-3-butyloxy-propyloxy)phenyl]-4 t 6-bis(2,4-dimelhylphenyl)-1,3,54 
2-[2-Hydroxy-4-(2-hydroxy-3-octyloxy-propyloxy)phenyl]-4,6-bis(2,4-dimethylphe 2-[4-(do- 
decyloxy/tridecyloxy-2-hydroxypropoxy)-2-hydroxy-phenyl]-4 l 6-bis(2,4<Iimethylphenyl)-r 2-[2- 
Hydroxy-4-(2-hydroxy-3^odecyloxy-propoxy)phenyl]-4,6-bis(2,4-dimethylphenyl)-1,3 > 5-tra 2-(2-Hydro- 
xy^-hexy^phenyl^.e-diphenyi-I.S.S-triazin, 2-(2-Hydroxy-4-methoxypheny I )-4,6-di phenyl -1,3, 5-triazin, 
2 > 4,6-Tris[2-hydroxy-4-(3-butoxy-2-hydroxy-propoxy)phenyl]-1,3,5-triazin, 2-(2-Hydroxyphenyl)-4-(4-me- 
thoxyphenyl)-6-phenyl-1 , 3,5-triazin . 

3. Metalldesaktivatoren, wie z.B. N.N'-Diphenyloxalsaurediamid, N-Salicytal-N'-salicyloylhydrazin, N,N'-Bis(sali- 
cyIoyl)-hydrazin, N,N'-Bis(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenylpropionyl)-hydrazin, S-Salicyloylamino-l^^-triazol, 
Bisfbenzyliden^xalsauredihydrazid, Oxanilid, Isophthalsaure-dihydrazid, Sebacinsaure-bis-phenylhydrazid, N, 
N'-Diacetyl-adipinsauredihydrazid, N.N'-Bis-salicyloyl-oxalsaure-dihydrazid, N.N'-Bis-salicyloyl-thiopropionsaure- 
dihydrazid. 

4. Phosphite und Phosphonite, wie z.B. Triphenylphosphit, Diphenylalkylphosphite, Phenyldialkylphosphite, Tris 
(nonylphenyl)-phosphit, Trilaurylphosphit, Trioctadecylphosphit, Distearylpentaerythritdiphosphit, Tris(2,4-di-tert- 
butylphenyl)-phosphit, Diisodecylpentaerythrit-diphosphit, Bis(2,4-di-tert-butylphenyl)-pentaerythritdiphosphft, 
Bis-(2 I 6-di-tert-butyl-4-methylphenyl)-pentaerythritdiphosphit 1 Bis-isodecyloxy-pentaerythritdiphosphit, Bis 
(2,4-di-tert-butyl-6-methylphenyl)-pentaerythrttdiphosphit, Bis^^.e-tri-tert-butylphenyO-pentaerythritdiphosphit, 
Tristearyl-sorbit-triphosphit, Tetrakis(2,4-di-tert-butylphenyl)-4,4 , -biphenylen-diphosphonit I 6-lsooctyloxy- 
2,4,8, 1 0-tetra-tert-butyl-1 2H-dibenz[d,g]-1 ,3,2-dioxaphosphoctn, 6-Fluor-2,4,8, 1 0-tetra-tert-butyl-1 2-methyl-di- 
benzl'd.gl-I.S^-dioxaphosphocin, Bis-(2 l 4-di-tert-butyl-6-methylpheny!)-methylphosphit, Bis(2,4-di-tert-butyl- 
6-methylphenyl)-ethylphosphit. 

5. Hydroxylamine wie z.B. N.N-Dibenzylhydroxylamin, N.N-diethylhydroxylamin, N.N-Dioctylhydroxylamin, N,N- 
Dilaurylhydroxylamin, N.N-Ditetradecylhydroxylamin, N.N-Dihexadecylhydroxylamin, N,N-Dioctadecylhydroxyl- 
amin, N-Hexadecyl-N-octadecylhydroxylamin, N-Heptadecyl-N-octadecy (hydroxy lam in, N,N-Dialkylhydroxylamin 
aus hydrierten Talgfettaminen. 

6. Nitrone wie z.B. N-Benzyl-alpha-phenyl-nitron, N-Ethyl-a!pha-methyl-nitron, N-Octyl-alphahepty I -nitron, N-Lau- 
ry!-alpha-undecyl-nitron, N-Tetradecyl-alpha-tridecyl-nitron, N-Hexadecyl-alpha-pentadecyl-nitron, N-Octadecyl- 
alpha-heptadecyl-nitron, N-Hexadecylalpha-heptadecyl-nitron, NOcatadecyl-alpha-pentadecyl-nitron, N-Hepta- 
decyl-alphaheptadecyl-nitron, N-Octadecyl-alpha-hexadecyl-nitron, Nitrone abgeleitet von N,N-Dialkylhydroxyi- 
aminen hergestellt aus hydrierten Talgfettaminen. 

7. Thiosynerqisten wie z.B. Thiodipropionsaure-di-laurylester Oder Thiodipropionsaure-distearylester. 

8. Peroxidzerstorende Verbindunqen, wie z.B. Ester der p-Thio-dipropionsaure, beispielsweise der LauryK 
Stearyl-, Myristyl- oder Tridecylester, Mercaptobenzimidazol, das Zinksalz des 2-Mercaptobenzimidazols, Zink- 
dibutyl-dithiocarbamat, Dioctadecyldisulfid, Pentaerythrit-tetrakis(p-dodecylmercapto)-propionat. 

9. PolvamidstabiHsatoren, wie z.B. Kupfersalze in Kombination mit Jodiden und/oder Phosphorverbindungen und 
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Salze des zweiwertigen Mangans. 

10. Basische Co-Stabilisatoren, wie z.B. Melamin, Polyvinylpyrrolidon, Dicyandiamid, Triallylcyanurat, Harnstoff- 
Derivate, Hydrazin-Derivate, Amine, Polyamide, Polyurethane, Alkaliund Erdalkalisatze hoherer Fettsauren, bei- 

5 spielsweise Ca-Stearat, Zn-Stearat, Mg-Behenat, Mg-Stearat, Na-Ricinoleat, K-Palmitat, Antimonbrenzcatechinat 

oder Zinnbrenzcatechinat. 

11. Nukleierunqsmittel, wie z.B. anorganische Stofte wie z.B. Talk, Metalloxide wie Tltandioxid oder Magnesium- 
oxid, Phosphate, Carbonate oder Sulfate von vorzugsweise Erdalkalimetallen; organische Verbindungen wie Mo- 
jo no- oder Polycarbonsauren sowie ihre Salze wie z.B. 4-tert-Butylbenzoesaure, Adipinsaure, Diphenylessigsaure, 

Natriumsuccinat oder Natriumbenzoat; polymere Verbindungen wie z.B. ionische Copolymerisate ponomere ,, ). 

12. Fullstoffe und Verstarkunqsmittel, wie z.B. Calciumcarbonat, Silikate, Glasfasern, Glaskugeln, Asbest, Talk, 
Kaolin, Glimmer, Bariumsulfat, Metalloxide und -hydroxide, Ruf3, Graphit, Holzmehl und Mehle oder Fasern an- 

is derer Naturprodukte, synthetische Fasem. 

1 3. Sonstige Zusatze, wie z.B. Weichmacher, Gleitmittel, Emulgatoren, Pigmente, Rheologieadditive, Katalysato- 
ren, Verlaufshilfsmittel, Optische Aufheller, Flammschutzmittel, Antistatika, Treibmittel. 

20 14. Benzofuranone bzw. Indolinone, wie z.B. in US-A-4325863, US-A-4338244, US-A-5175312, US-A-5216052, 

US-A-5252643, DE-A-4316611 , DE-A-4316622, DE-A-431 6876, EP-A-0589839 oder EP-A-0591102 beschrieben, 
oder 3-[4-(2-Acetoxyethoxy)phenyl]-5,7-di-tert-butyl-benzofuran-2-on, 5,7-Di-tert-butyl-3-[4-(2-stearoyloxye- 
thoxy)phenyl]-benzofuran-2-on, 3,3 , -Bis[5,7-di-tert-butyl-3-(4-[2-hydroxyethoxy]phenyl)-benzofuran-2-on], 5,7-Di- 
tert-butyl-3-(4-ethoxyphenyl)benzofuran-2on, 3-(4-Acetoxy-3,5-dimethylphenyl)-5,7-di-tert-butyl-benzofuran- 

25 2-on, 3-(3,5-Dimethyl-4-pivaloyloxy-phenyl)-5,7-di-tert-butyl-benzofuran-2-on. 

Bevorzugt sind zusatzlich ein UV-Absorber oder ein sterisch gehindertes Amin oder beide vorhanden. Beispiele 
fur UV-Absorber und sterisch gehinderte Amine sind vorstehend angegeben. 

Ein weiterer Gegenstand der Erfindung ist ein Stabilisatorengemisch, bestehend b1) aus a-Tocopherol, b2) aus 
30 einer festen Polyhydroxyverbindung, welche ausgewahlt wird aus der Gruppe bestehend aus Triglycerin, Ditrimethy- 
lolpropan, Dipentaerythritol, Tripentaerythritol, D-Mannitol, D-Sorbitol und Xylitol oder b3) aus einem Saure bindenden 
Material oder einer Mischung aus den Bestandteilen b2) und b3). 

Fur die Komponenten b1) bis b3) gelten die vorstehend angegebenen Bedeutungen einschliesslich ihrer Bevor- 
zugungen. 

35 Die Durchmischung des Stabilisatorengemisches kann mittels in der Technik ublichen Geraten wie Mischern, Knetern 
oder ahnlichem vorgenommen werden 

Es ist auch moglich, die Komponenten ganz oder teilweise aufzuschmelzen oder in einem Losungsmittel zu losen, 
und durch Verspruhen, Pulver oder Granulate herzustellen. Falls nicht schmelzbare oder nicht losliche Komponenten 
vorhanden sind, so konnen diese der Schmelze einfach zugeruhrt werden. 

40 Geeignete Losungsmittel sind Ether, Ester, Ketone, Amide oder Kohlenwasserstoffe. 

Die Mischung des Stabilisatorgemisches mit dem Polymeren kann beispielsweise durch Einmischen der Verbin- 
dungen und gegebenenfalls weiterer Additive nach den in der Technik ublichen Methoden erfolgen. Die Einarbeitung 
kann voroder wahrend der Formgebung erfolgen. Die Komponenten konnen zusammen oder in beliebiger Reihenfolge 
zugesetzt werden. 

45 Die Komponenten konnen auch in Form eines Masterbatches, der diese beispielsweise in einer Konzentration von 

2,5 bis 25 Gew.-% enthalt, den zu stabilisierenden Kunststoffen zugesetzt werden. 
ZweckmaBig kann die Einarbeitung der Komponenten nach folgenden Methoden erfolgen: 

als Trockenmischung wahrend des Vermischens von Zusatzkomponenten oder Polymermischungen, 
50 - durch direktes Zugeben in die Verarbeitungsapparatur (z. B. Extruder, Innenmischer Kneter, DreiwalzenstOhle, 
Kalander und ahnliches). 

Bevorzugt erfolgt die Zugabe direkt in die Verarbeitungsapparatur, wobei auf diese Weise entweder Masterbatches 
oder die bereits fertigen Polymerzusammensetzungen hergestellt werden konnen. 
55 ErfindungsgemaGe Polymerzusammensetzungen konnen in verschiedener Form angewendet bzw. zu verschie- 

denen Produkten verarbeitet werden, z. B. als (zu) Folien, Fasern, Bandchen, Formmassen oder Profilen. 

Weitere Gegenstande der Erfindung sind die Verwendung eines Stabilisatorengemisches B) zur thermischen Sta- 
bilisierung von organischen Polymeren insbesondere zur thermischen Stabilisierung von Lebensmittelverpackungen. 
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Die nachfolgenden Beispiele erlautern die Erfindung. 
Beispiele A Herstellung der Stabilisatorenmischungen 

Beispiel A1: Herstellunq der Mischung 101 

5 

Zu 5g einer 20 %igen Losung von Vitamin E in Essigester werden 4 g Ditrimethylolpropan zugegeben. Die erhaltene 
Suspension wird wahrend 2 Stunden bei Raumtemperatur geruhrt. Anschliessend wird das Losungsmittel abgedampft 
und der teste Ruckstand am Hochvakuum getrocknet. 

5 g der Mischung 101 werden als weisses (off- white) Pulver erhalten. 

10 

Beispiel A2: Herstellung der Mischung 102 

4 g Ditrimethylolpropane und 1 g Vitamin E werden am Kugelrohr bei 1 50°C zusammen geschmolzen und wahrend 
30 Minuten bei dieser Temperatur gedreht. 
15 Nach Abkuhlen auf Raumtemperatur wird der teste Ruckstand gemahlen. 5 g hellgelbes Pulver werden erhalten. 
Die Mischungen 103-108 werden nach dem in Beispiel 1 beschriebenen Verfahren hergestelit. 

Beispiel A3: Herstellung der Mischung 109 

20 Eine Losung von 1 g Vitamin E und 3g Ditrimethylolpropan in einer Mischung aus 40 ml Essigester und 10 ml 

Methanol wird wahrend 2 Stunden bei Raumtemperatur geruhrt. Die Losungsmittel werden abdestilliert und der teste 
Ruckstand am Hochvakuum getrocknet. Es werden 4 g der Mischung 109 als weisses (oft-white) Pulver erhalten. 
Die Mischung 110 bis 114 werden wie in Beispiel 3 beschrieben erhalten. 

25 Beispiel A4: Herstellunq der Mischung 115 

1 g Vitamin E wird in 50 ml Esssigester gelost. 5 g Calciumstearat wird in einer Portion zugegeben. Die erhaltene 
Suspension wird wahrend 2 Stunden bei Raumtemperatur geruhrt. Das Losungsmittel wird abgedampft und der Ruck- 
stand am Hochvakuum getrocknet. Es werden 6 g der Mischung 115 als weisses Pulver isoliert. 
so Die Mischungen 116-126 werden nach dem in Beispiel 4 beschriebenen Verfahren erhalten. 

Beispiel A5: Herstellunq der Mischung 130 

Zu einer Losung von Vitamin E (1 g) in 40 ml Essigester wird eine Losung von 4 g Ditrimetholpropan in 18 ml 
35 Methanol und 5 g Calciumstearat zugegeben. Die erhaltene Suspension wird wahrend 2 Stunden bei Raumtemperatur 
geruhrt. Anschliessend werden die Losungsmittel abdestilliert und der teste Ruckstand am Hochvakuum getrocknet. 
Es werden 10 g der gewOnschten Mischung 130 als weisses Pulver erhalten. 

Die Mischungen 127-129 und 131-133 werden wie in Beispiel 4 beschrieben hergestelit. 
Die Schmelzpunkte der verschiedenen Mischungen sind in Tabelle 1 , 2 und 3 aufgef uhrt. 

40 

Tabelle 1 



Vitamin E/feste Polyhydroxyverbindungen (Farbverbesserer) 


Mischung 


Farbverbesser 


Verhaltnis Farbverb. : Vit E 


Smp°C 


101 


Ditrimethylolpropan 


4:1 


107 


102 


Ditrimethylolpropan 


4:1 


107 


103 


Dipentaerythrit 


4:1 


221 


104 


Dipentaerythrit 


3:1 


185-218 


105 


Tripentaerythrit 


4:1 


238 


106 


Mannitol 


4:1 


171 


107 


Sorbitol 


4:1 


97 


108 


Ditrimethylolpropan 


3:1 


107-110 


109 


Ditrimethylolpropan 


2:1 


103 
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Tabelle 1 (fortgesetzt) 



Vitamin E / teste Polyhydroxyverbindungen (Farbverbesserer) 


Mischung 


Farbverbesser 


Verhaltnis Farbverb. : Vit E 


Smp °C 


110 


Ditrimethylolpropan 


1:1 


107-109 


111 


Mannitol 


3:1 


165-167 


112 


Sorbitol 


3:1 


96 


113 


Sorbitol 


2:1 


92-95 



Tabelle 2 



Vitamin E / Saurefanger Mischungen 


Mischung 


Saurefanger 


Verhaltnis Saurefanger: Vit E 


Smp°C 


115 


Calciumstearat 


5:1 


>280 


116 


Calciumstearat 


3:1 


210 


117 


Zinkstearat 


5:1 


117 


118 


Zinkstearat 


3:1 


108 


119 


DHT 


5:1 


>280 


120 


DHT 


3:1 


>280 


121 


ZHT 


5:1 


>280 


122 


Pationic 1230® 


3:1 


183-194 


123 


Pationic 1240® 


5:1 


225 


124 


Baropol 6180® 


5:1 


>280 


125 


Baropol 6090® 


5:1 


>280 


126 


Baropol 6190® 


5:1 


>280 


Tabelle 3 



Vitamin E / Farbverbesserer / Saurefanger 



Verhaltniss: 1:4:5 


Mischung 


Farbverbesserer 


Saurefanger 


Smp°C 


127 


Triglycerin 


Calciumstearat 


110 


128 


Dipentaerythrit 


Calciumstearat 


290 


129 


Tripentaerythrit ! 


Calciumstearat 


>280 


130 


Ditrimethylolpropan 


Calciumstearat 


115 


131 


Ditrimethylolpropan 


Pationic 1230® 


155-206 


132 


Sorbitol 


Pationic 1230® 


96-187 


133 


Ditrimethylolpropan 


Pationic 1240® 


235 


Pationic 1230®, Pationic 1240® , Calciumlactat der Fa. PHT Co., Kansas City 



Baropol MC 6180®, basisches Magnesium-Aluminiumcarbonat der Fa.Barlocher GmbH, Munchen. 
Baropol MC 61 90®, basisches Calcium-Aluminiumhydroxyborat der Fa. Fa.Barlocher GmbH, Munchen. 
Baropol MC 6090®, basisches Calcium-Aluminiumhydroxyphosphit der Fa. Fa.Barlocher GmbH, 
Munchen. 
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Beispieie B Anwendunasbeispiele 
Beispiel B1: HD-Polyethylen 

5 100 Gewichtsteile unstabilisiertes HD-Polyethylen (PE-HD; Eltex A 60-70 der Fa. Solvay) werden mit 0.05 Teilen 

Caiciumstearat sowie nachstehend angegebenen Teilen Stabilisatormischung der Tabelle 1 2 Minuten lang trocken 
vermischt. Die Mischung wird anschliessend in einen Einschnecken-Extruder (Schwabenthan) der Dimensionierung 
D25 mm UD=20 eingetragen, der mit 40 Umdrehungen pro Minute betrieben wird. Hierbei betragt die Temperatur am 
Einzug 220°C, in Zone 2 230°C, in Zone 3 240°C sowie in Zone 4 (Duse) ebenfalls 240°C. Der Austrag des extrudierten 

10 Materials erfolgt uber eine Strang-Duse mit Abkuhlung des Strangs in einem Wasserbad und nachfolgender Granu- 
lierung mittels eines Stranggranulators. Die so beschriebene Extrusion wird fOnfmal unter identischen Bedingungen 
vorgenommen, wobei jeweils von der ersten, dritten und funften Extrusion je ein Muster fur die Schmelzfluss- und die 
Gelbwertmessung entnommen wird. Die Gelbwertmessung wird in einem zur Remissionsmessung geeigneten Spek- 
tralphotometer mit Normlicht C , UV-Filter, Glanzfalle und einem Detektor bei 2° gegen den Primarstandard Bariumsulfat 

15 (weiss, 100 % Remission) und gegen den Sekundarstandard, eine Keramikplatte (84% Remission) nach ASTM D1 925 
gemessen. 

Die Messung des Schmelzwertes (MFR) erfolgt nach ISO 1163. Die Ergebnisse sind in Tabelle 4 dargestellt. 
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Tabelle 4: Ergebnisse in HD-Polyethylen 



Stab. Gemisch 
Nr. 


Additive 


% 


MFR 190°C/5kg 


Yellowness Y 




1x 


3x 


5x 


1x 


3x 


5x 


Vergleich 


keine 




2,0 


1,3 


1.6 


-2.0 


-2.5 


-2,5 


Vergleich 


Irganox E 201 


0,01 


3,5 


3,2 


3,3 


7,9 


9.9 


10,7 


Veraleich 


Imanox E 201 


0.02 


3,5 


3,3 


3,6 


10,0 


12,3 


13,8 


Vergleich 


Irganox E 201 


0,05 


3,4 


3,3 


3,6 


13,0 


17,1 


20,0 


\/ornlpiph 


IrnannY P 201 

Glyzerin (1:1) 


0 02 


3,4 


3,2 


3,4 


0,6 


1,7 


2,2 


Y/ornloioh 
v ci y iciL-i i 


Irnannv P 901 

Glyzerin (1:1) 


0 04 


3,5 


3,3 


3,5 


-0,5 


1.4 


2,4 


110 


Irnanox P ?01 

h yen IUA 1— L.U 1 

DTMP (1:1) 


0 02 


3,4 


3,2 


3,2 


0,5 


0,9 


1,4 


109 


Irganox E 201 
DTMP (1:2) 


0,03 


3,5 


3,4 


3.3 


0,1 


0,5 


0,9 


108 


Irganox E 201 
DTMP (1:3) 


0,04 


3,5 


3,4 


3,2 


-0.2 


0,3 


0,7 


101 


Irganox E 201 
DTMP (1:4) 


0,05 


3,6 


3,5 


3,5 


-0.6 


0,2 


0,3 


111 


Irganox E 201 
Mannitol(1:3) 


0,04 


3,5 


3,4 


3,4 


0.2 


0,5 


0,9 


112 


Irganox E 201 
Sorbitol (1 :3) 


0,04 


3,4 


3,3 


3,3 


0.4 


0.7 


1,1 



Beispiel B2: LLDPE-Polvethylen 

Man verfahrt wie in Beispiel B1 angegeben mit dem Unterschied, dass anstelle von HOPE LLDPE verwendet wird 
(Polyethylen LLD, LL 0209 AP der Fa BP Chemicals). Die Ergebnisse sind in Tabelle 5 dargestellt 
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Tabelle 5: Ergebnisse in LLD-Polyethylen 



Stab. Gemisch 
Nr. 


Additive 


% 


MFR 190° C/5kg 


Yellowness Y 




1x 


3x 


5x 


1x 


3x 


5x 


Vergleich 


keine 




2,1 


1,5 


1.2 


-1.5 


-1.8 


-2.1 


Vergleich 


Irganox E 201 


0,01 


2,8 


2,4 


2.2 


1.6 


2.3 


3.0 


Vergleich 


Irganox E 201 


0,02 


2,8 


2,5 


2,3 


2.7 


4.3 


6,5 


Vergleich 


Irganox E 201 


0,05 


2,8 


2.5 


2,3 


5.9 


10,1 


14,5 


110 


Irganox E 201 
DTMP (1:1) 


0,02 


2,8 


2,4 


2.2 


-1.6 


-1,4 


-1,3 


109 


Irganox E 201 
DTMP (1:2) 


0,03 


2,7 


2,4 


2.3 


-1.6 


-1,6 


-1,4 


108 


Irganox E 201 
DTMP (1:3) 


0,04 


2,8 


2,5 


2,2 


-1.8 


-1,8 


-1,6 


101 


Irganox E 201 
DTMP (1:4) 


0,05 


2,8 


2,5 


2.4 


-1.9 


-1,8 


-1,7 


111 


Irganox E 201 
Mannitol (1:3) 


0,04 


2,8 


2,5 


2.3 


-1,7 


-1.5 


-1,3 


112 


Irganox E 201 
Sorbitol (1:3) 


0,04 


2,7 


2,5 


2,2 


-1.6 


-1.3 


-0,9 



Irganox E 201 = a-Tocopherol (Vitamin E), Hersteller: Ciba Speziaiitatenchemie. 
DTMP = Ditrimethylolpropan 



Die Nummern der Stabilisatorgemische beziehen sich auf die in den Tabellen 1-3 angegebenen Gemische. Die 
Prozentangaben sind Gewichtsprozent und beziehen sich auf das Polymer. 

Patentanspruche 

1. Zusammensetzung, enthaltend A) ein organisches polymeres Material und B) ein Stabilisatorengemisch, beste- 
hend b1 ) aus a-Tocopherol, b2) aus einer festen Poiyhydroxyverbindung, welche ausgewahlt wird aus der Gruppe 
bestehend aus Triglycerin, Ditrimethylolpropan, Dipentaerythritol, Tripentaerythritol, D-Mannitol. D-Sorbitol und 
Xylitol oder b3) aus einem Saure bindenden Material oder einer Mischung aus den Bestandteilen b2) und b3). 

2. Zusammensetzung nach Anspruch 1 , enthaltend als polymeres organisches Material A) ein Polyolefin, Polystyrol, 
PVC, Polyamid, Polyacrylat oder Polyester. 

3. Zusammensetzung nach Anspruch 2, enthaltend als polymeres organisches Material A) ein Polyolefin. 

4. Zusammensetzung nach Anspruch 1 , enthaltend als teste Poiyhydroxyverbindung Ditrimethylolpropan, Dipentae- 
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rythritol, TripentaerythritoL 

5. Zusammensetzung nach Anspruch 1 , enthaltend als Saure bindendes Material ein Erdalkali- oder Zink Salz einer 
C 3 -C 18 -Carbonsaure, ein Erdalkali/Aluminium - carbonat, -hydroxyborat, -hydroxyphosphit oder ein Zeolith. 

5 

6. Zusammensetzung nach Anspruch 1, enthaltend A) ein organisches polymeres Material und B) ein Stabilisato- 
rengemisch, bestehend b1 ) aus a-Tocopherol und b2) aus einer f esten Polyhydroxyverbindung, welche ausgewahlt 
wird aus der Gruppe bestehend aus Triglycerin, Ditrimethylolpropan, Dipentae rythritol, Tripentae rythritol, D-Man- 
nitol, D-Sorbitol und Xylitol. 

10 

7. Zusammensetzung nach Anspruch 1, welche zusatzlich einen UV-Absorber oder ein sterisch gehindertes Amin 
oder beide enthalt. 

8. Zusammensetzung nach Anspruch 1 , worin die Komponente b1 ) in einer Menge von 0,005 bis 2 Gew-%, bezogen 
is auf das Polymer A) enthalten ist. 

9. Zusammensetzung nach Anspruch 1 , worin die Komponente b2) in einer Menge von 0,005 bis 5 Gew-%, bezogen 
auf das Polymer A) enthlten ist. 

20 10. Zusammensetzung nach Anspruch 1, worin das Verhaltnis b1) zu b2) von 10:1 bis 1:10 betragt. 

11. Zusammensetzung nach Anspruch 1 , worin die Komponente b3) in einer Menge von 0,005 bis 5 Gew.-%, bezogen 
auf das Polymer A) enthalten ist. 

25 12. Stabilisatorengemisch, bestehend b1) aus a-Tocopherol, b2) aus einer f esten Polyhydroxyverbindung, welche 
ausgewahlt wird aus der Gruppe bestehend aus Triglycerin, Ditrimethylolpropan, Dipentae rythritol, Tripentaery- 
thritol, D-Mannitol, D-Sorbitol und Xylitol oder b3) aus einem Saure bindenden Material oder einer Mischung aus 
den Bestandteilen b2) und b3). 

30 13. Verwendung eines Stabilisatorengemisches nach Anspruch 12 zur thermischen Stabilisierung von organischen 
Polymeren. 

14. Verwendung eines Stabilisatorengemisches nach Anspruch 12 zur thermischen Stabilisierung von Lebensmittel- 
verpackungen. 

35 
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